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ABSTRACT : 

The invention relates to a screen to protect against sources of 
electromagnetic interference having a non-woven fabric consisting of synthetic 
fibers, yarns or similar, for example a polyamide or polyester, and a metal 
coat which entirely coats each fiber, yarn, or similar. The non- woven fabric 
has a mass per unit area of 10-40 g/m<2>, and the metal coat has a mass per 
unit area of 25-70 g/m<2>, thus guaranteeing the elasticity of the screen 
necessary for its handling, and at the same time providing sufficient 
protection against the penetration of effects stemming from sources of 
electromagnetic interference. 
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(54) Title: SCREEN TO PROTECT AGAINST SOURCES OF ELECTROMAGNETIC INTEFERENCE 
(54) Bezeichnung: ABSCHIRMUNG GEGEN ELEKTROMAGNETISCHE STORQUELLEN 



(57) Abstract 

The invention relates to a screen to protect against sources of electromagnetic interference having a non-woven fabric consisting of 
synthetic fibers, yarns or similar, for example a polyamide or polyester, and a metal coat which entirely coats each fiber, yarn, or similar. 
The non-woven fabric has a mass per unit area of 10-40 g/m 2 , and the metal coat has a mass per unit area of 25-70 g/m 2 , thus guaranteeing 
the elasticity of the screen necessary for its handling, and at the same time providing sufficient protection against the penetration of effects 
stemming from sources of electromagnetic interference. 



(57) Zusammenfassung 

Eine Abschirmung gegen elektromagnetische Stdrquellen weist ein Vlies aus synthetischen Fasem, Gamen od .dgl., z.B. aus einem 
Polyamid oder Polyester, und eine Metallauflage auf, die jede Faser, jedes Gam od.dgl. des Vlieses rundum ummantelt Zur Gewahrleistung 
einer zur Handhabung erforderlichen Elastizitat der Abschirmung und zur gleichzeitigen Sicherung eines ausreichenden Schutzes gegen das 
Durchdringen von elektromagnetischen Storquellen ausgehenden Wirkungen hat das Vlies ein Flachengewicht von 10 bis 40 und die 
Metallauflage eines von 25 bis 70 g/m 2 . 



LEDIGUCH ZUR INFORMATION 



Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbdgen der Schriften, die Internationale Anmeldungen gemfiss dem 
PCT verbffentlichen. 



AL 


Albanicn 


ES 


Spanien 


LS 


Lesotho 


SI 


Slowenien 
Slowakei 


AM 


Am) cnicn 


FI 




LT 


Lttauen 


SK 


AT 


Osterretch 
Austral ien 


FR 


Prankieich 


LU 


Luxemburg 


SN 


Senegal 


AU 


GA 


Gabun 


LV 


Lettland 


sz 


Swasiland 


AZ 


Asert)aidscnan 


GB 


Vereinigtes Konigreich 


MC 


Monaco 


TD 


Tschad 


BA 


Bosnien-Herzegowina 


GE 


Georgien 


MD 


Republik Moldan 


TG 


Togo 


BB 


Barbados 
Belgien 


GH 


Ghana 


MG 


Madagaskar 


TJ 


Tadschikistan 


BE 


GN 


Guinea 


MK 


Die ehemalige jugoslawische 


TM 


Turkmenistan 


BF 


Burkina Faso 


GR 


Griechenland 




Republik Mazedonien 


TR 


Turkei 


BG 


Bulgarien 


HU 


Ungam 


ML 


Mali 


TT 

UA 


Trinidad und Tobago 


BJ 


Benin 


IE 


Iriand 


MN 


Mongolei 


Ukraine 


BR 


Brasilien 


IL 


Israel 


MR 


Man reran ten 


UG 


Uganda 


BY 


Belarus 
Kanada 


IS 


Island 


MW 


Malawi 


US 


Vercinigte Staaten vo 


CA 


IT 


Italten 


MX 


Mexiko 




Amerika 


CF 


Zentralafrikanischc Republik 


JP 


Japan 


NE 


Niger 


UZ 


Usbekistan 


CG 


Kongo 


KE 


Kenta 


NL 


Nicderiande 


VN 


Vietnam 


CH 


Schweiz 


KG 


Kirgisistan 


NO 


Norwegen 


YU 


Jugoslawien 


CI 


Cote d'lvoirc 


KP 


Detnokratische Volksrepublik 


NZ 


Neuseeland 


ZW 


Zimbabwe 


CM 


Kamerun 




Korea 


PL 


Polen 






CN 


China 


KR 


Republik Korea 


PT 


Portugal 






CU 


Kuba 


KZ 


Kasachstan 


RO 


Rum fin ien 






CZ 


Tschechische Republik 


LC 


St. Lucia 


RU 


Russische Federation 






DE 


Deutschland 


LI 


Liechtenstein 


SD 


Sudan 






DK 
EE 


DSnemark 
Estland 


LK 
LR 


Sri Lanka 
Liberia 


SE 
SG 


Schweden 
Srngapur 







WO 98/43469 



PCT/EP98/01657 



1 

Beschreibung 

Abschirmung gegen elektromagnetische St6rquellen 

5 Die Erfindung bezieht sich auf eine Abschirmung gegen elek- 
tromagnetische Storquellen aus einem Vlies aus synthetischen 
Fasern, Garnen od.dgl., z.B. aus einem Polyamid oder Poly- 
ester, und einer Metallauf lage, die jede Faser, jedes Garn 
od.dgl. des Vlieses rundum ummantelt. 

10 

Elektromagnetische Storquellen, bei denen es sich beispiels- 
weise urn hochf requente Sender von Rundfunkanstalten, Taxibe- 
trieben oder der Polizei handeln kann, konnen den Betrieb 
elektronischer Anlagen beeintrachtigen. Etwaig hierbei auf- 

15 tretende Fehler sind kaum kalkulierbar . Als Abschirmungen ge- 
gen derartige elektromagnetische Stdrquellen wurden daher die 
eingangs genannten Abschirmungen aus einem Vlies und einer 
Metallauf lage entwickelt, die im Vergleich mit bis dahin be- 
kannten Abschirmungen aus Stahlblech oder verzinktem Eisen- 

20 blech einen geringeren Auf wand erfordern und insbesondere 
einfacher handhabbar sind. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Abschirmung 
gegen elektromagnetische Stdrquellen der eingangs geschilder- 
25 ten Gattung aus einem Vlies und einer Metallauf lage zu schaf- 
fen, deren Handhabung wesentlich vereinfacht ist und die den- 
noch eine zuverlassige Abschirmung elektronischer Anlagen ge- 
gen elektromagnetische Stdrquellen ermdglicht. 
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Diese Aufgabe wird erf indungsgemafi dadurch gelost, dafi das 
Vlies ein Gewicht von 10 bis 40 und die mit Metallauf lage ein 
Gewicht von 25 bis 70 g/m* aufweist. Es hat sich herausge- 
stellt, daS eine Zusammenstellung der Abschirmung aus einem 
Vlies mit dem entsprechenden Flachengewicht und einer Me- 
tallauflage mit dem genannten Flachengewicht hervorragende 
elektronische Abschirmwirkungen zur Folge hat, wobei die 
Handhabbarkeit der Abschirmung bzw. des die Abschirmung bil- 
denden Materials gewahrleistet bleibt. Die das Vlies und die 
Metallauf lage aufweisende Abschirmung bzw. das diese Abschir- 
mung bildende Material IcLfit sich tapetenahnlich verarbeiten, 
was zu einer betrachtlichen Reduzierung des Installationsauf - 
wands der Abschirmung fuhrt. Mittels der Metallisierung des 
Vlieses durch die Metallauf lage erhalt die Abschirmung eine 
durchgehend vollflachige Metallschicht . Das metallisierte 
Vlies kann sich flexibel jeder Raumform anpassen. Es ist in 
einfacher Weise mittels einer Schere zuschneidbar, wodurch 
die tapetenShnliche Verarbeitung gewahrleistet wird* Die er- 
findungsgemSfie Abschirmung, sofern sie an Wanden, Decken und 
Fufcboden eingesetzt wird, kann mit handelsflblichen Teppichbo- 
den oder Tapeten versehen werden. Aufgrund des vergleichswei- 
se geringen Gewicht s des die Abschirmung bildenden Materials 
sind Stutzkonstruktionen uberflussig. 

Als das eigentliche Vlies bildender Werkstoff kann Polyamid 6 
(Perlon) oder Polyamid 6/6 (Nylon) vorgesehen sein. Das aus 
diesen Werkstoff en, isnbesondere aus Nylon, hergestellte 
Vlies ist reififest, fl&chenstabil und atmungsaktiv. Die Dicke 
der das Vlies bildenden Fasern, Game od.dgl. sollte zweckma- 
Sigerweise zwischen 1 und 30, vorzugsweise zwischen 2 und 20 
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dtex liegen, womit eine ausreichende Festigkeit bei ausrei- 
chenden Elastizitatseigenschaf ten gewahrleistet wird. 

Sofern das Vlies als Spinnvlies aus verwirbelten endlosen 
Spinnfaden hergestellt ist, weist das Vlies keine geschlosse- 
nen Faserlagen auf, wodurch es hinsichtlich seiner Reifife- 
stigkeit erheblich gunstigere Eigenschaf ten auf weist. 

Da die vorzugsweise aus Kupfer und/oder Silber, aus Kupfer 
und Nickel oder aus Kupfer und Zinn bestehende Metallauf lage 
jede einzelne Faser des Spinnvlieses separat umschliefit, ent- 
stehen keine geschlossenen Flachen, wobei die Atmungsaktivi- 
tat des die Abschirmung bildenden Materials bei hohem Metall- 
gehalt,. der fur die Abschirmwirkung vorteilhaft ist, erhalten 
bleibt. Daruber hinaus ergibt sich aufgrund der vollstSndigen 
Ummantelung der das Vlies bildenden Fasern, Garne od.dgl. 
kein Unterschied zwischen der vorder- und rGckseitigen Wir- 
kung der Abschirmung. Die vorzugsweise als Kupfer- oder Me- 
tallschicht ausgebildete Metallauf lage ist weich und duktil, 
so daS die mechanischen Eigenschaf ten des Vlieses, namlich 
seine Elastizitat, seine Durchiassigkeit und seine Schneid- 
barkeit, voll erhalten bleiben. 

Urn das oberf lachennahe Metall, insbesondere das Kupfer, gegen 
aufgrund von Feuchtigkeit und ahnlichen Einfliissen entstehen- 
de nachteilige Wirkungen zu schutzen, ist die Metallauflage 
zweckmaSigerweise mit einem korrosionsverhindernden Werkstoff 
beschichtet, bei dem es sich urn eine Oberf lachenbeschichtung 
auf Acrylatbasis handeln kann. Obwohl eine derartige Oberf la- 
chenbeschichtung auf Acrylatbasis einen zuverlassigen Schutz 
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der Metallauflage gegen die genannten Einflusse bietet, hat 
sie keinerlei Auswirkungen auf die Oberf lachenleitfShigkeit 
der Metallauflage, die fur die Abschirmwirkung besonders 
wichtig ist, da lediglich eine hohe Oberf lachenleitfahigkeit 
5 eine gute elektronische Abschirmung zur Folge hat. 

Bei einer vorteilhaf ten Ausfuhrungsform der Erf indung ist die 
Oberf l&chenbeschichtung als Zweikomponenten-Acrylat -Copolymer 
ausgebildet. Hierdurch wird die Metallauflage insbesondere 
10 auch gegen galvanische Korrosion geschutzt. 

Urn eine Abschirmung gegen elektromagnetische Storquellen, wie 
sie eingangs geschildert worden ist, so weiterzubilden, dafi 
sie auch St&rungen im niederfrequenten Bereich unterhalb 1 

15 MHz abschirmt und entsprechend den magnetischen Feldanteil 
eines elektromagnetischen Feldes, der in diesem Frequenzbe- 
reich Oberwiegt, an der Ausubung nachteilhaf ter Wirkungen 
hindert, ist es vorteilhaf t, wenn die Metallauflage Partikel 
aus einem f erromagnetischen Material aufweist, Eine derartige 

20 Ausfuhrungsform der erf indungsgem&Ben Abschirmung gegen elek- 
tromagnetische Storquellen dient insbesondere zur Abschirmung 
gegen magnetische Felder, wie sie beispielsweise bei strom- 
durchflossenen Kabeln, in der Nahe von Bahnanlagen oder in 
der Umgebung von Trans formatoren vorhanden sind. 

25 

Die Partikel aus dem f erromagnetischen Material kdnnen an der 
Metallauflage angelagert sein; es ist auch mdglich, die Me- 
tallauflage mit den Partikeln aus dem ferromagnetischen Mate- 
rial zu beschichten. Mit den Partikeln aus dem ferromagneti- 
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schen Material erhalt die aus dem Vlies und der Metallauf lage 
bestehende Abschirmung eine gewisse Permeabilitat . 

Als ferromagnetisches Material konnen f einstgemahlenes Fer- 
ritpulver, feinste Eisenpartikel und/oder feinste Nickelpar- 
tikel zum Einsatz kommen. Hierdurch wird gewShrleistet, dafi 
die Materialeigenschaf ten der Abschirmung hinsichtlich Korro- 
sion, Atmungsaktivitat und Elastizitat nicht beeintrachtigt 
werden, so dafi sichergestellt ist, dafi mit dem entsprechend 
weitergebildeten erf indungsgemafien Material zur Abschirmung 
gegen elektromagnetische Storquellen auch alle denkbaren 
Oberf lachen von Gebaudew&nden bis hin zu Gehauseoberf lachen 
usw. beklebt oder verkleidet werden konnen. 

Als besonders zweckmafiig zur Abschirmung gegen den magnet i- 
schen Feldanteil einer elektromagnetischen Storquelle haben 
sich als ferromagnetisches Material Ferrite, Eisen und/oder 
Nickel enthaltende Legierungen erwiesen, bei denen es sich urn 
sog. /x-Metalle handelt. Diese sollten als Feinstpartikel zum . 
Einsatz kommen, da ansonsten die FlexibilitoLt bzw. Elastizi- 
tat des die Abschirmung bildenden Materials beeintrachtigt 
werden konnte. 

Urn eine Abschirmung gegen elektromagnetische Stdrquellen zu 
schaffen, die eine erhohte Steifigkeit aufweist und daher mit 
einem geringeren Aufwand verarbeitet werden kann, ist es vor- 
teilhaft, wenn die Abschirmung mit einer Glasf aserschicht 
versehen ist. Derartiges Material zur Abschirmung gegen elek- 
tromagnetische Storquellen kann dann in ahnlicher Weise wie 
herkommliche Tapeten in Rollen gelagert und transportiert 



WO 98/43469 PCT/EP98/01657 



6 

werden; auch eine Handhabung, wie im Falle von Tapeten, ist 
dann mdglich, wenn ein derartiges Material zur Abschirmung 
gegen elektromagnetische Storquellen zur Abschirmung eines 
Raumes bzw. eines Zimmers verwendet werden soli. 

5 

Sofern die Glasf aserschicht als Glasf asertapete ausgebildet 
und auf der Vorderseite der Abschirmung angeordnet . ist, kann 
das mit dieser Tapete kombinierte Material zur Abschirmung 
gegen elektromagnetische Storquellen in einem Arbeitsgang an 

10 Decken und Wanden abzuschirmender Raume angebracht werden. 
Hierdurch ergeben sich im Vergleich zu Ldsungen, bei denen 
eine Tapete auf die bereits vorher an den Wandoberflachen an- 
gebrachte Abschirmung aufgebracht wird, erhebliche Vorteile. 
Daruber hinaus bietet die mit einer Glasf asertapete kombi- 

15 nierte Abschirmung insoweit betrachtliche Vorteile,. als sich 
derartige Glasfasertapeten gut reinigen lassen, was insbeson- 
dere im dffentlichen Bereich, z.B. bei Beh&rden und Institu- 
tionen aller Art und in Krankenhausern, vorteilhaft ist. 

20 Das Zusammenfilgen von das Vlies und die Metallauf lage aufwei- 
sender Abschirmung und der Glasfasertapete bzw. der Glasfa- 
serschicht kann in einfacher Weise dadurch erreicht werden, 
wenn die Abschirmung mit der Glasf aserschicht kaschiert bzw. 
zusammengepreBt wird. 

25 

Zur Vereinfachung der Handhabung bzw. der Installation des 
die Abschirmung gegen elektromagnetische Storquellen ausbil- 
denden Materials aus dem Vlies und der Metallauf lage ist es 
vorteilhaft, wenn diese das Vlies und die Metallauf lage auf- 
30 weisende Abschirmung als selbstklebendes Material ausgebildet 
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ist. Insbesondere bei der Anbringung der erf indungsgemafien 
Abschirmung an Gerategehausen weist eine selbstklebende Aus- 
fuhrung des die Abschirmung bildenden Materials wesentliche 
Vorteile auf , da ansonsten das ubliche nasse Verkleben erf or - 
5 derlich w£re. Diesbezuglich ist f estzustellen, dafi nahezu 
s^mtliche einschlagigen Kunststof foberf lachen und anderen 
nichtleitenden OberflSchen ohne Probleme mit selbstklebenden 
Abschirmungen beklebt werden kdnnen. Auch bei Abschirmungen 
von Raumen weist die Ausgestaltung als selbstklebendes Mate- 

10 rial erhebliche Vorteile auf, da es beispielsweise auf Unter- 
grundf lichen eingesetzt werden kann, auf denen im Normalfall 
zum Verkleben eingesetzte nasse Klebstoffe nicht richtig haf- 
ten, wie z.B. auf Glas oder auf keramischen Werkstoffen, wie 
Fliesen. Daruber hinaus k6nnen wahrend der Nutzungsdauer der 

15 Abschirmung entstehende Beschadigungen, die z.B* im Zusammen- 
hang mit einem Durchbohren oder einem Durchnageln der Ab- 
schirmung stehen, durch einf aches Oberkleben der schadhaften 
Stelle mit dem selbstklebenden Material schnell und unproble- 
matisch repariert werden. Daruber hinaus ist die Anbringung 

20 einer derartigen selbstklebenden Abschirmung an schwer zu- 

gSnglichen Stellen, z.B. im Deckenbereich eines Raums, erheb- 
lich einfacher zu bewerkstelligen als die Anbringung eines 
nicht selbstklebenden Materials, fCLr die ein nasser Kleber 
eingesetzt werden miiSte. 

25 

Zur Vermeidung nachteiliger Einfliisse auf das die eigentliche 
Abschirmung bildende Material ist es vorteilhaft, wenn als 
Kleber ein pH-neutraler Klebstoff zum Einsatz kommt. 
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Di Erdung der vorstehend geschilderten Abschirmung kann in 
einfacher Weise durch Kontaktierungen mittels Schrauben rait 
Zahnscheiben erfolgen. 

Zur Schaffung eines ggf . erforderlichen Beruhrungsschutzes 
ist es zweckmaSig, wenn die Abschirmung an ihrer freien Ober- 
flache mit einer isolierenden und spannungsresistenten 
Schutzschicht versehen ist. 

Im folgenden wird die Erf indung an Hand von Ausfuhrungsformen 
naher erlautert. 

Eine erf indungsgemSSe Abschirmung gegen elektromagnetische 
Storquellen, z.B. gegen im Rundfunk-, Taxi- oder Polizeibe- 
reich ubliche hochf requente Sender, besteht aus einem Vlies 
aus synthetischen Fasern, Garnen od.dgl. und aus einer Me- 
tallauflage, die jede Faser, jedes Garn od.dgl. des Vlieses 
rundum ummantelt. 

Das Vlies hat ein Fl&chengewicht von 10 bis 40, die Metall- 
auflage eines von 25 bis 70 g/m*. 

Das Vlies ist als Spinnvlies aus verwirbelten endlosen Spinn- 
faden aus Polyamid 6/6 (Nylon) hergestellt. Die Dicke der das 
Vlies bildenden Spinnfaden betrSgt zwischen 2 und 20 dtex. 

Die jede Faser bzw. jedes Garn des Spinnvlieses rundum umman- 
telnde Metallauflage ist aus Kupfer und/oder aus Silber oder 
aus Kupfer und Nickel oder aus Kupfer und Zinn hergestellt 
und mit einer Oberf lachenbeschichtung aus einem Zweikomponen- 
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ten-Acrylat- Copolymer versehen. Hierdurch wird ein Schutz der 
Metallauf lage gegen schadigende Einflusse wie z.B. Korrosion 
und galvanische Korrosion geschaffen, ohne da£ die Oberfla- 
chenleitfahigkeit der Metallauf lage beeintrachtigt wurde. 

Bei einer weiteren Ausfuhrungsform der erf indungsgemafien Ab- 
schirmung gegen elektromagnetische Storquellen weist die Me- 
tallauf lage Partikel aus ferromagnetischem Material auf , die 
an sie angelagert sind bzw. mit denen sie beschichtet ist> 
Als ferromagnetisches Material kann f einstgemahlenes Ferrit- 
pulver zum Einsatz kommen; auch feinste Eisenpartikel und/ 
oder feinste Nickelpartikel sind moglich. 

Es konnen auch Ferrite, Eisen oder Nickel enthaltende Legie- 
rungen in Feinstpartikeln vorgesehen sein, bei denen es sich 
urn sog. M~ Metalle mit einer sehr hohen Permeabilitat handelt. 
Hiermit konnen dann magnetische Felder, wie sie bei strom- 
durchflossenen Kabeln, in der Nahe von Bahnanlagen oder in 
der Umgebung von Trans forma tor en vorkommen, abgeschirmt wer- 
den. Erst durch dieses f erromagnetische Material kann im nie- 
derfrequenten Bereich unterhalb von 1 MHz eine ausreichende 
Abschirmung von Raumen, GeMusen, Kabeln und Steckern gewahr- 
leistet werden. Derartiges Material kommt in klf^inen bzw. 
Feinstpartikeln zum Einsatz, urn die mechanischen Eigenschaf- 
ten des die Abschirmung gegen elektromagnetische Storquellen 
bildenden Materials nicht zu beeintrachtigen. 

Des weiteren kann das die Abschirmung gegen elektromagneti- 
sche Storquellen ausbildende Material mit einer Glasfaser- 
schicht, insbesondere mit einer Glasfasertapete, kaschiert 
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sein. Hierdurch wird eine erhfihte Steifigkeit und elne" Ver- 
einfachung beim Einsatz derartiger Materialien bewirkt. Eine 
solche mit einer Glasfasertapete kombinierte Abschirmung kann 
wie eine normale Tapete ausgerollt werden; auch ihre weitere 
Handhabung ahnelt der einer Tapete, wobei daruber hinaus in 
einem Arbeitsgang das die Abschirmung bildende Material nebst 
der es bedeckenden Tapete an einer Wandflache angebracht wer- 
den kann. Derartige an ihrer freien Oberflache mit einer 
Glasfasertapete beschichtete Abschirmungen lassen sich mit 
einem geringen Aufwand reinigen und sauberhalten. Daher kom- 
men sie oft bei Behdrden, Institutionen aller Art und Kran- 
kenhausern zur Anwendung. 

GemaS einer weiteren Ausfuhrungsform der erfindungsgemafien 
Abschirmung gegen elektromagnetische Stdrquellen ist die aus 
dem Vlies und der Metallauf lage bestehende Abschirmung als 
selbstklebendes Material ausgebildet. Eine derartige Ausge- 
staltung ist insbesondere bei der Abschirmung von Geratege- 
hausen zweckmaSig, da sie ein nasses Verkleben uberflussig 
macht. Nahezu samtliche heute far Gehause od.dgl. zum Einsatz 
kommende Werkstoffe lassen sich ohne Probleme mit einer der- 
artigen selbstklebenden Abschirmung bekleben. 

Auch bei der Abschirmung von Raumen, die teilweise durch Gla- 
ser Oder keramisches Material, z.B. Fliesen, abgegrenzt wer- 
den, ist die selbstklebende Abschirmung vorteilhaft, da sie 
auch auf solchen Oberflachen fest angebracht werden kann, auf 
denen nasse Klebstoffe nicht richtig haften. Etwaige Beschad 
igungen der Abschirmung lassen sich durch einfaches Oberkle- 
ben problemlos beseitigen. Daruber hinaus ist die Anbringung 
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an schwer zugSnglichen Stellen im Vergleich zum nasse Ver- 
kelben erheblich erleichtert . 

Als Kleber kommt ein pH-neutraler Klebstoff zum Einsatz, so 
5 dafi negative Auswirkungen auf die eigentliche Abschirmung 
veirmieden werden. 

Die freie Oberf lache der Abschirmung ist mit einer isolieren- 
den und spannungsresitenten Schutzschicht versehen, so dafi 
10 ein ggf. erforderlicher Beruhrungsschutz vorliegt. 
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Patentanspruche 

1. Abschirmung gegen elektromagnetische Stdrguellen, aus ei- 
nem Vlies aus synthetischen Fasern, Garnen od.dgl., z.B. aus 
einem Polyamid oder Polyester, und einer Metallauflage, die 
jede Faser, jedes Garn od.dgl. des Vlieses rundum ummantelte, 
dadurch gekennzeichnet, dafi das Vlies 
ein Gewicht von 10 bis 40 und die Metallauf lage ein Gewicht 
von 25 bis 70 g/m 2 aufweist. 

2. Abschirmung nach Anspruch 1, bei der das Vlies aus Polya- 
mid 6 (Perlon) oder Polyamid 6/6 (Nylon) hergestellt ist. 

3. Abschirmung nach Anspruch 1 oder 2, bei der die Dicke der 
das Vlies bildenden Fasern, Game od.dgl. zwischen 1 und 30, 
vorzugsweise 2 und 20 dtex, liegt. 

4. Abschirmung nach einem der Anspruche 1 bis 3, bei der das 
Vlies als Spinnvlies aus verwirbelten endlosen SpinnfSden 
hergestellt ist. 

5. Abschirmung nach einem der Anspruche 1 bis 4, bei der die 
Metallauflage aus Kupfer und/oder Silber oder aus Kupfer und 
Nickel oder aus Kupfer und Zinn besteht. 

6. Abschirmung nach einem der Ansprflche 1 bis 5, bei der die 
Metallauflage mit einer Oberf lachenbeschichtung auf Acrylat- 
basis versehen ist. 
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7. Abschirmung nach Anspruch G, bei der die Oberf lSchenbe- 
schichtung ein Zweikomponenten-Acrylat -Copolymer ist. 

8. Abschirmung gegen elektromagnetische Stdrquellen, aus ei- 
nem Vlies aus synthetischen Fasern, Garnen od.dgl., z.B. aus 
einem Polyamid oder Polyester, und einer Metallauflage, die 
jede Faser, jedes Gam od.dgl. des Vlieses rundum ummantelt, 
vorzugsweise nach einem der Anspruche 1 bis 7, dadurch ge- 
kennzeichnet , dafi die Metallauflage Partikel aus einem ferro- 
magnetischen Material aufweist. 

9. Abschirmung nach Anspruch 8, bei der die Partikel aus dem 
ferromagnetischen Material an die Metallauflage angelagert 
sind, 

10. Abschirmung nach Anspruch 8, bei der die Metallauflage 
mit den Partikeln aus dem ferromagnetischen Material be- 
schichtet ist. 

11. Abschirmung nach einem der Anspruche 8 bis 10, bei der 
das ferromagnetische Material feinstgemahlenes Ferritpulver, 
feinste Eisenpartikel und/oder feinste Nickelpartikel sind. 

12. Abschirmung nach einem der Anspruche 8 bis 11, bei der 
als ferromagnetisches Material Ferrite, Eisen und/oder Nickel 
enthaltende Legierungen, z.B. /x-Metalle, in Feinstpartikeln 
vorgesehen sind. 

13. Abschirmung gegen elektromagnetische St&rquellen, aus ei- 
nem Vlies aus synthetischen Fasern, Garnen od.dgl., z.B. aus 
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einem Polyamid oder Polyester, und einer Metallauf lage, die 
jede Faser, jedes Garn od.dgl. des Vlieses rundum ummantelt, 
vorzugsweise nach einem der Anspruche 1 bis 12, dadurch ge- 
kennzeichnet, daS die Abschirmung mit einer Glasfaserschicht 
versehen ist. 

14. Abschirmung nach Anspruch 13, bei der die Glasfaser- 
schicht als Glasfasertapete ausgebildet und auf der Vorder- 
seite der Abschirmung angeordnet ist. 

15. Abschirmung nach Anspruch 13 oder 14, die mit der Glasfa- 
serschicht kaschiert bzw. zusammengeprefit ist. 

16. Abschirmung gegen elektromagnetische St6rquellen, aus ei- 
nem Vlies aus synthetischen Fasern, Garnen od.dgl., z.B. aus 
einem Polyamid oder Polyester, und einer Metallauf lage, die 
jede Faser, jedes Garn od.dgl. des Vlieses rundum ummantelt, 
vorzugsweise nach einem der Anspruche 1 bis 15, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi die aus dem Vlies und der Metallauf lage be- 
stehende Abschirmung als selbstklebendes Material ausgebildet 
ist. 

17. Abschirmung nach Anspruch 16, bei der als Kleber ein pH- 
neutraler Klebstoff vorgesehen ist. 

18. Abschirmung nach Anspruch 16 oder 17, die durch Kontak- 
tierungen mittels Schrauben mit Zahnscheiben geerdet ist. 
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19. Abschirmung nach einem der Anspruche 16 bis 18 , die an 
ihrer freien Oberflache mit einer isolierenden und spannungs- 
resistenten Schutzschicht versehen ist. 
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